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Uber Meteoreisen von De Sotoville 

von 

Dr. Aristides Brezina und Prof. Dr. Emil Cohen. 


(Mit 3 Textfiguren.) 

(Vorgelegt in der Sitzung am 11. Februar 1904.) 

VV. M. Foote beschrieb 1899 1 sechs Eisenmassen aus 
Alabama, von denen drei siidlich von De Sotoville in Choctaw Co., 
drei nordlich desselben Ortes in Sumter Co. gefunden worden 
sind. Die I- undpunkte liegen in ungefahr gleicher Entfernung 
vom I ombigbee River auf einer 16 kin langen, nahezu geraden 
Linie, und die Blocke waren derart angeordnet, daB ihre Ge- 
wichte von Nord nach Slid abnehmen. Foote schlagt fur dies 
neue Meteoreisen den Namen »Tombigbee River* vor; da der 
FluB aber Alabama nahezu auf eine Erstreckung von 300 km 
durchlauft, die Ortsbestimmung alsosehr unzulanglich ist. diirfte 
De Sotoville als Lokalitatsbezeichnung vorzuziehen sein. 

Uber die Gewichte, sowie uber die Zeit und Art des Findens 
der sechs Blocke liegen folgende Angaben vor: 

I. 15.019^; gefunden 1878; wahrscheinlich durch einen ent- 

wurzelten Baum an die Ober- 
flache gelangt. 

II. 11.976 gefunden 1886 beim Pfliigen; von unregelmaBig 

gerundeter Gestalt. 

III. 9.215^; gefunden 1886; Gestalt ahnlich II. 


1 Note on a new meteoric iron found near the Tombigbee River, in 
Choctaw and Sumter Counties, Alabama, U. S. A. Amer. J. 1S99. (3) VIII. 
153—156. M. 2 Tf. und einer Kartenskizze. 
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IV. 3.568 g; gefunden beim Straftenbau; flach und 

langlich. 

V. 3.260 g; gefunden beim Pfltigen; eiformig. 

VI. 757 g; gefunden 1859; flach und oval; zum Teil zu 

einem Nagel verschmiedet, so 
da!3 das ursprungliche Gevvicht 
grofier war. 

Die Bildung der Rostrinde wird von dem Austreten rotlich- 
brauner Tropfen begleitet, und nach der Angabe des Finders 
von Block I soil dessen Gevvicht 1878 22.200 g betragen haben, 
so dafi in 21 Jahren eine Verminderung um 7181 g durch 
Rostbildung eingetreten ware, da die Gestalt nicht auf Ab- 
trennung eines Stuckes schliefien labt. Die Erwahnung von 
schiisselformigen Vertiefungen auf der Oberflache macht eine 
so starke Verminderung des Volumens nicht gerade wahr- 
scheinlich. 

Zieht man die Gewichtsveranderungen von I und VI in 
Betracht, so wiirde das Gesamtgewicht urspriiglich liber 51 kg 
betragen haben. 

Von Foote wurden die Blocke V und III naher untersucht. 
Am ersteren beobachtete er deutliche »Spaltbarkeit«, welche 
auf dunne Platten eines schwefelkiesartigen Minerals zuriick- 
gefiihrt wird; auf Schnittflachen erscheine dasselbe als scharfe, 
kritzenartige Linien. Darnach ware es keine Teilbarkeit. Beim 
Atzen des weichen und leicht polierbaren Eisens zeigte sich 
kubische Krystallisation; die aufterordentlich feinen, unter ver- 
schiedenen Winkeln sich kreuzenden, nur unter der Lupe 
deutlich erkennbaren Linien werden als Widmanstatten’sche 
Figuren bezeichnet. Block III liefere eine abweichendeAtzflache, 
indem die Figuren von I fehlen. Ein Teil des »Plessit« zeige 
eine an »metalliscben Sonnenstein« erinnernde Erscheinung 
infolge der Anordnung von zinnweifien Blattchen oder von 
Rissen; ein anderer Teil des »Plessit« bleibe vollstandig glatt. 
Whitfield’s Analyse von V folgt unter I. 

Berwerth stellt De Sotoville (Tombigbee) in seinem »Ver- 
zeichnis der Meteoriten im k. k. naturhistorischen Hofmuseum, 
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Ende Oktober 1902« 1 zu den dichten Eisen ; Klein vermutet 
Zugehorigkeit zu den Oktaedriten mit feinsten Lamellen, 
betont aber, dafi es noch genauerer Untersuchung bedarf. 2 

Es erschien uns wiinschenswert, die schon von Foote 
angedeutete verschiedene Ausbildung einzelner Blocke naher 
zu studieren und eingehender zu beschreiben. An Material 
stand zur Verfiigung: von I 1054,^ mit 135 cm 2 , von III 570 gr 
mit 75 cm 2 und von VI ein 243 g schweres Endstiick mit 38 cm 3 
Schnittflache. 

Allen drei Blocken gemeinsam ist der grofie Reichtum an 
Phosphornickeleisen. Es tritt der Masse, wenn auch nicht der 
Zahl der Individuen nach weitaus vorherrschend in der 
Schreibersitform auf und bildetdann in der Regel langgestreckte, 
maandrisch gewundene Individuen mit haken- Oder schleifen- 
formigen Ansatzen. Beziiglich der Grofie und Mannigfaltigkeit 
der Gestalt dieser Schreibersite, welche eine Lange von 7 cm 
erreichen, diirfte De Sotoville alle ubrigen bekannten Meteor¬ 
eisen mit Ausnahme von Primitiva iibertreffen. Daneben kommer. 
auch gedrungenere, sich mannigfach verastelnde, Hieroglyphen 
vergleichbare, sovvie hakenformige Gestalten und unregelmafiig 
klumpige Formen vor. 

Ein anderer Teil des Phosphornickeleisen tritt als Rhabdit 
auf. Man trifft ihn hie und da vereinzelt liegend, meist aber 
gruppenweise angehauft und dann in zweifacher Ausbildung 
und Anordnung. An manchen Stellen (siehe a b und c d in 
Figur 1; ein Stuck von Block I in Naturgrofie) reichern sich bis 
zu 3 mm lange Nadeln (oder vielleicht auch Plattchen) lagen- 
weise an, ahnlich wie in Hex River; sie scheinen nach drei 
Richtungen gesetzmafiig orientiert zu sein, und zwar derart, 
dafi zwei Richtungen sich unter 90° schneiden, die dritte 
diagonal verlauft. Die Anreicherung ist in den etvva 1 1 / 2 cm von 


1 Ann. d. k. k. naturhistor. Hofmus. 1903. XVIII. 15 u. SI. 

2 Die Meteoritensammlung der Koniglichen Friedrich-Wilhelms-Univer- 
sitat zu Berlin am 5.Februar 1903. Sitz. Ber. d.Kon. preufi. Ak. d.Wiss. 1903. 1G8 
Im jiingst erschienenen Verzeichnisse fur den 21. Janner 1904 steht das Eisen 

mit Fragezeichen bei den Hexaedriten. Ebendas. 1904. 131. 
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einander entfernten Lagen sehr verschieden, ebenso wie die 
Ausdehnung der letzteren; zum Teil durchsetzen sie vollstandig 
eine grofie Platte, zum Teil lassen sie sich nur auf kurze 
Erstreckung verfolgen. Stets fehlen Schreibersite auf einige 
Entfernung ganz, wo Rhabdite sich in grofierer Zahl anhaufen. 
Schliefilich treten an manchen Stellen in der Nahe der natiir- 
lichen Oberflache Riesenrhabdite auf (rin Figur 3, Seite 99, ein 
Stuck von Block III in Naturgrofie); bei einer Breite von 005 bis 
0 - 15 mm erreichen sie eine Lange von 2 cm und liegen teils 
unter einander parallel, teils kreuzen sie sich, wie es scheint. 



gesetzlos unter sehr verschiedenen Winkeln. Sollte aber auch 
hier eine gesetzmafiige Orientierung vorhanden sein, so ist es 
jedenfalls eine andere, wie bei den lagenweise angereicherten 
Rhabditen. Die meisten Riesenrhabdite werden beim Atzen rauh 
und glanzlos, so dafi es den Anschein hat, als seien sie nicht 
mehr ganz unverandert. Alle Rhabdite sind von einer stark 
glanzenden Atzzone umgeben, wiihrend eine solche bei den 
grofien Schreibersiten nur ausnahmsweise und auch dann nur 
an Teilen eines Krystalls vorhanden ist. 

Die Riesenrhabdite scheinen es zu sein, welche Foote als 
»schvvefelkiesartiges Mineral« erwahnt; gegen diese Deutung 
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spricht schon, dafi Schvvefel bei den Analysen teils gar nicht, 
teils nur in geringer Menge gefunden worden ist. Jedenfalls 
haben wir Schwefeleisen in sichtbaren Partien nirgends beob- 
achtet, was bei der Grofie der untersuchten Schnittflachen recht 
bemerkenswert erscheint. 

Am Rand der Flatten kommt ofters »Eisenglas« vor, 
welches gem grofiere Schreibersite einhiillt, auch wohl in die- 
selben eindringt. Beim Herauslosen von Krystallen bleibt dann 
eine diinne schwarze Schicht fest am Nickeleisen haften; sie ist 
stellenweise in einen braunen Mulm iibergegangen, welcher 
gegen Erwartung keine Chlorreaktion gab. 

Fiir den Schreibersit erhielt der eine von uns an sorgfaltig 
ausgelesenem Material die folgende Zusammensetzung: 1 

Angew. Subst. O'6490 
Riickstand 0-15 
Fe 71-70 

Ni 12-58 

Co 0-32 

P 15-45 

100-20 

Fe + Ni -(- Co : P = 3*014 : 1 

Darnach gehort der vorliegende Schreibersit zu den 
nickelarmsten, welche bisher untersucht worden sind; es ware 
von Interesse festzustellen, ob auch hier der Rhabdit, wie ge- 
wohnlich, sich durch hoheren Nickelgehalt auszeichnet. 

Wahrend die accessorischen Gemengteile und ihre Aus- 
bildung demnach in alien drei Blocken gleich sind, ist die 
Struktur so abweichend, dafi eine getrennte Beschreibung 
zweckmaGig erscheint. 


Block I. 

Nach nicht zu starkem Atzen erscheinen dicht gedrangte 
Neumann’sche Linien, welche von solcher Feinheit sind, da6 


1 Die Analyse ist schon E. Cohen: Meteoritenkunde, II. 233 veroffentlicht 
worden. 
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man sie mit unbewaffnetem Auge kaum wahrnimmt; unter der 
Lupe treten sie jedoch mit aufierordentlicher Scharfe hervor. 
Von den verschiedenen Liniensystemen zeichnen sich einige, 
wie gewohnlich, durch ihre Lange vor den iibrigen aus, aber 
nicht gleichzeitig auch durch Tiefe und Breite, wie dies bei 
anderen Hexaedriten meist der Fall ist. Die Atzlinien setzen in 
der Regel scharf an den groBen Schreibersiten ab; nur ge- 
legentlich beobachtet man eine schwache Stauchung. Abgesehen 
von der letzteren, durchaus lokalen Erscheinung erstrecken 
jene sich mit gleicher Orientierung durch die ganze Schnitt- 
flache. Bei diesem Stadium der Atzung nimmt die Atzflache 
einen kraftigen, atlasartigen Schimmer an, derartig, daB letzterer 
nicht einheitlich ist, sondern daB sich Partien mit starkerem 
und schwacherem Reflex unterscheiden lassen, welche beim 
Drehen der Platte allmahlich in einander i'lbergehen. Der Unter- 
schied in dem Verhalten einzelner Teile gegen das einfallende 
Licht scheint dadurch bedingt zu sein, dafi stellenvveise nur 
Neumann’sche Linien vorhanden sind, an anderen Stellen 
allmahlich, schlieBlich aber in groBer Zahl Atzgrubchen hinzu- 
treten, mit deren Zunahme jene undeutlicher werden. Jedenfalls 
kann man hier deutlich erkennen, daB ein orientierter 
Schimmer auch durch Atzlinien allein bedingt sein kann, 1 und 
daB das Hinzutreten von Atzgriibchen denselben nicht zu ver- 
starken braucht. Es ist dies auch leicht erklarlich, da die 
Griibchen von Hexaederflachen begrenzt sind, die durch Heraus- 
atzen der Zwillingslamellen freigelegten Flachen aber nacn 
anderen Richtungen verlaufen, und bald der eine, bald der 
andere Reflex vorzugsweise den Schimmer bedingen wil'd. 

Bei starkerem Atzen vertiefen und verbreitern sich zunachst 
die Atzlinien und Atzgrubchen, und es scheinen auch neue 
Atzlinien hinzuzutreten; schlieBlich werden die kleinen glatten 
und stark glanzenden Felder zwischen den Neumann’schen 
Linien zu rundlichen Hockern, die ganze Atzflache erhalt ein 
gerieftes und gekorneltes Aussehen und der zuerst kraftiger 

1 Vgl. G. Lin ck: Uber die Zwillingsbildung und den orientierten Schimmer 
am gediegen Eisen. Zeitschr. f. Krystallogr. 1S92. XX. 215 und Uber das 
Krystallgefuge des Meteoreisens. Ann. d. k. k. naturhistor. Hofmuseums. 1S93. 
VIII. 116. 
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und einheitlicher gewordene orientierte Schimmer wird jetzt 
matt durch diffuse Reflexion. An den Schreibersiten zeigt das 
hexaedrische Eisen haufig 0*3 bis 0*5 mm breite Atzzonen, auf 
denen das Eisen bei der Atzung hellgrau geblieben ist, wahrend 
es fern von den Schreibersiten immer dunkelgrau wird. Dasselbe 
zeigt sich in der Nachbarschaft der Rhabdite. 

LaBt sich schon aus dem gleichmafiigen Verlauf der 
Neumann’schen Linien und aus den zu parallelen Lagen an- 
gehauften Rhabditen, sowie aus ihrer Orientierung innerhalb 
der Lagen (Figur 1) schliefien, da(3 der ganze Block ein 
Individuum ist vom Aufbau der Hexaedrite, so wird dies 
Resultat bestatigt, wenn man eine Platte halb anschneidet und 
dann bricht. Die Bruchflache liefert Spaltungselemente, welche 
nach drei auf einander senkrechten Richtungen orientiert sind 
Grofiere zusammenhangende Spaltungsflachen entstehen aller- 
dings nicht, da die Trennung meist nach Schreibersitgrenzen 
stattfindet und dadurch die Spaltung unterbrochen wird. 


Block VI. 

Die Atzflache zeigt ebenfalls einen atlasartigen Schimmer, 
der aber hier eigentiimlich geflamint erscheint, in ahnlicher 
VVeise, wie wir es friiher von Primitiva beschrieben haben. 1 
Neumann’sche Linien treten sehr zuriick; sie sind nur unter 
einer scharfen Lupe deutlich zu erkennen und beschranken 
sich dann fast ganz auf diejenigen Teile des Nickeleisen, 
welche in derNahe grofier Schreibersite liegen Oder von Wachs- 
tumsformen derselben umhiillt werden. Neben oderstatt derAtz- 
linien trifft man uberall feine, kurze, schwach gekrummte Risse, 
welche untereinander annahernd parallel und zugleich im 
groben parallel der Richtung des geflammten Schimmers ver- 
laufen. Figur 2 zeigt eine Partie in der Umgebung eines 
Schreibersit (mit dem Buchstaben s am Rande links und unten 
bezeichnet) in 4‘ 15facher Vergrofierung. Man sieht die geraden, 

1 A. Brezina, Die Meteoritensammlung des k. k. naturhistorischen 
Hofmuseums, Ann. d. k. k. naturhistor. Hofmus. 1895. X. 296. — E. Cohen, 
Meteoreisen-Studien. VI, Ibid. 1897. XII. 122. 
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sehr feinen Neumann’schen Linien, deren Breite unter dem 
Mikroskop zu 0-003 — 0-004 mm bestimmt vverden kann, vor- 
wiegend in zwei Richtungen verlaufen, welche miteinander 
einen Winkel von 55° einschlieBen. Die welligen Linien sind 
viel breiter (0-04—0’05 mm) und verlaufen — wenigstens in 
den nicht gestauchten Partien — nahezu nach der langeren 
Diagonale des aus den scharfen Linien gebildeten Rhombus 
(es wurden Winkel von 38, 17 — 30 und 25° gemessen). Haufig 
stehen die welligen Linien mit ihren Enden auf je einer der 
beiden unter 55° geneigten Liniensysteme. An zwei Stellen — 
in der Mitte des Schreibersitbogens und in einer (im Bilde 
nicht mehr sichtbaren) Bucht links unter dem Krystall — zeigt 
sich eine betrachtliche Stauchung, welche die scharfen Linien 
wenig, die Wellenlinien stark verbiegt. Die langliche Eisen- 
insel in der Mitte unten erscheint gegen die Eisenpartien 
jenseits des Schreibersit um 8° gedreht. Die beiden scharfeil 
und das wellige Liniensystem scheinen zusammengehorige 
Neumann’sche Linien darzustellen, von denen die ersteren 
steil, die letzteren sehr flach gegen die Schnittflache ge- 
neigt sind. 

Aufier diesen Strukturlinien ist noch eine Reihe weiterer 
Strukturelemente erkennbar. Zunachst eine (mit dem Buch- 
staben a am Rande bezeichnete) Ader, welche in doppelter 
Kriimmung von der Mitte oben auf die oberste Spitze des 
Schreibersit zulauft, dann gegen den linken oberen Schreiber- 
sitarm hinzieht, diesen unter schwacher Verwerfung durchsetzt 
und parallel mit dem nach unten gebogenen Teil des Armes 
ein Stuck in die grofie Eisenbucht hineinlauft. Diese Ader ist 
feinkornig und fleckig, ahnlich der am nachsten Stiicke zu 
beschreibenden Verwerfungsader, liegt aber hier grofitenteils 
in nicht kornigem Grunde, wahrend letztere in grober korniger 
Masse verlauft. Die hier in Betracht kommende Ader gleicht 
auch einigermaBen den beiden an Primitiva abgebildeten diinnen 
Verwerfungsadern. 1 Eine andere Erscheinung ist die stellen- 
weise zu beobachtende Abkornung, welche ganz unabhangig 
von den Neumann’schen Linien, diese durchsetzend, verlauft. 

1 A. Brezina L c. Fig. 39. 

Sitzb. d. mathem.-natunv. Kl.; CX11I. Bd., Abt. I. 7 
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Die lagenformig angereicherten, hier durchweg sehr feinen 
und kurzen Rhabdite sind namlich zum grofieren Teil von 
0*05—0-3 mm groften Nickeleisenkornern umgeben, vvelche 
sich ofters auf die allernachste Umgebung der Nadeln be- 
schranken und dann wie Beeren an einem Stiel sitzen. Auch 
langs einiger Riesenrhabdite (im Bilde rechts oben mit dem 
Buchstaben r bezeichnet) Oder einzelner Flachen von groften 
Schreibersiten, sovvie feiner, unregelmaftig verlaufender Risse 
findet sich eine schmale feinkornige Zone, aber die gesamten 
kornigen Partien machen nur einen minimalen Teil der ganzen 
Schnittflache aus. 


Block III. 

Der groftte Teil des Nickeleisen zerlegt sich in sehr ver- 
schieden gestaltete — rundliche, langliche, mannigfach aus- 
gebuchtete Oder gezackte — scharf begrenzte Korner, von 
denen je ein Teil den gleichen kraftigen, orientierten Schimmer 
liefert. Ihr Durchmesser schwankt zwischen 0 2 und 1 ’5 mm, 
und die Gestalt ist im allgemeinen um so unregelmaftiger, je 
grofier die Dimensionen sind. Stellenweise herrschen Partien 
von sehr feinkornigem Gefiige mit eigenem orientierten 
Schimmer, in denen aber vereinzelt Oder gruppenweise grofiere 
Korner mit abweichendem Schimmer liegen. Wie im Block VI 
legt sich auch hier eine Reihe stark glanzender Korner direkt 
an die Riesenrhabdite, wodurch sie sich scharf abheben. Unter 
dem Mikroskop erscheinen die Korner zum Teil fleckig und 
dann schwacher schimmernd, zum Teil voll dichter, gitter- 
formig sich kreuzender Atzlinien und dann mit lebhafterem 
orientierten Schimmer. Stellenweise — besonders dort, wo 
Nickeleisenpartien von sich verastelndem Schreibersit ein- 
geschlossen werden Oder sich zwischen benachbarte groftere 
Schreibersite einschieben — liegen Korner mit glatter Atzflache 
isoliert, und die Grundmasse zeigt dann Neumann’sche Linien, 
welche unverkennbar sind, wenn auch ihre Entwicklung weit 
weniger vollkommen ist, als in Block I. 

Unabhangig von den Kornern ist ein Netzwerk feiner, 
unregelmaftig verlaufender Risse vorhanden, jene gelegentlich 
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durchsetzend, also spaterer Entstehung. Sie treten schon nach 
schwachem Atzen hervor, wenn die kornige Struktur sich noch 
nicht merklich macht und sind wohl als eine Absonderungs- 
erscheinung zu betrachten. 

Sehr bemerkenswert ist die schon oben erwiihnte, die 
ganze Platte durchziehende feinkornige, mikroskopisch dicht 
erscheinende Partie, vvelche in Form einer durch eine schmale, 
mit dunklen staubformigen Partikeln erfullte Randzone scharf 
sich abgrenzenden Ader von 1— 3 mm Breite auftritt (Fig. 3 
bei dem Buchstaben a entspringend). Sie durchsetzt einen der 
mit r am Rande bezeichneten Riesenrhabdite, welcher um 2 mm 
verworfen erscheint. 


r r a 



Fig. 3. 


Es liegen Analysen von den Blocken I, III und V vor. 

1. Block I. Dr. R. K nauer und E. Cohen. 

2. » III. Dr. O. Hildebrand und E. Cohen. 

3. » III. Dr. R. Knauer. 

4. » V. J. E. Whitfield; mitgeteilt von Foote 

1. c. 154. 

a gibt die Gesamtzusammensetzung, b die Zusammen- 
setzung des Nickeleisen nach Abzug der accessorischen 
Gemengteile, c die mineralogische Zusammensetzung des 
untersuchten Sttickes. 


100 


A. Brezina und E. Cohen, 



1 a 

2 a 

3 a 

4 a 

Fe 

95-41 

95-18 

95-14 

95-02 

Ni 

4-04 

4-32 

4-S2 

4-11 

Co 

0-74 

0-69 

0-40 

Cr 

0-02 

o-oo 

o-oi 


Cu 

0-04 

0-04 

0-05 


C 


0-07 


0- 16 

P 

0-14 

0-20 

0-29 

0 32 

s 

0-05 

0-00 

0-06 

Spur 

Cl 


o-oo 



Rtickstand 

0-02 





100-46 

100-50 

100-37 

100-01 


1 b 

2b 

Sb 

4b 

Fe 

95-40 

95-22 

95-60 

95-86 

Ni 

3-83 

4-02 

4-34 

3-62 

0-36 

Co 

0-71 

0-65 

Cr 

0-02 

o-oo 

o-oi 


Cu 

0-04 

0-04 

0-05 


C 


0-07 


0-16 


100-00 

100-00 

100-00 

100-00 


1 c 

2c 

3 c 

4c 

Nickeleisen 

98-93 

98-71 

97-96 

97-89 

Phosphornickeleisen 

0-91 

1-29 

1-88 

2-11 

Troilit 

0-14 


0-16 


Riickstand 

0-02 





100-00 

100-00 

100-00 

100-00 


Der Gehalt an Ni Co ist der niedrigste, welcher bisher 
in einem Meteoreisen gefunden ist, vvenn man nur die neueren 
zuverlassigen Analysen in Betracht zieht. 


Wirsehen sonach, dal3 einerseits die chemische Zusammen- 
setzung der Blocke identisch ist, anderseits trotz vielfacher 
Verschiedenheiten im Bau derselben auch mancherlei Be- 
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ziehungen vorhanden sind. Block I fur sich allein betrachtet 
ware als hexaedrisches Eisen anzusehen, Block VI als eben- 
solches, das stellenweise kornige Struktur besitzt, wahrend in 
Block III nur noch Spuren von Neumann’schen Linien 
sichtbar sind. Hingegen ist das Auftreten der Riesenrhabdite 
in I und III vollkommen das gleiche, ebenso die Beschaffenheit 
der Verwerfungsadern. Hinzu kornmen noch die Nahe der 
Fundorte, sowie die Gleichheit der accessorischen Gemengteile 
bei ihrer ungewohnlichen Ausbildung und Anordnung. An der 
Zusammengehorigkeit der Blocke ist demnach unseres Er- 
achtens nicht zu zweifeln. 

Man mufi annehmen, dab die verschiedenen Blocke des 
De Sotoville-Eisen urspriinglich normaler Hexaedrit gewesen 
sind und in verschieden hohem Grade oder verschieden lange 
den Agentien ausgesetzt waren, welche eine Umvvandlung der 
Struktur bewirkten. Es liegt wohl am nachsten hierbei an einen 
verschiedenen Grad von Erhitzung zu denken, welche bei 
einigen Blocken bis zur Erweichung Oder vollstandigen Um- 
schmelzung der ganzen Masse fiihrte. Das Endstuck von 
Block VI wtirde einen geringen Grad der Veranderung 
reprasentieren, bei welchem nur der Zwillingsaufbau im 
wesentlichen verschwunden ist und ein korniges Gefiige an 
einigen Stellen sehr beschrankten Umfanges zur Ausbildung 
gelangte, wahrend bei Block III fast die ganze Masse eine 
kornige Struktur angenommen hat und die Zwillingslamellen 
nur ganz lokal sovveit erhalten blieben, dal3 man gerade noch 
Andeutungen von Neumann’schen Linien findet. Es kann 
nicht nut Bestimmtheit entschieden werden, ob die fraglichen 
Blocke von den Findern erhitzt worden sind, wie dies so oft 
bei Meteoreisen der Fall gewesen ist, oder ob eine sekundare 
Erweichung, respektive Umschmelzung schon vor dem Fall, 
respektive wahrend desselben stattgefunden hat, wie dies einer 
von uns fur N’ Goureyma angenommen hat. 1 

Neben den thermischen Vorgangen miissen auch solche 
mechanischer Art stattgefunden haben, durch welche die 

1 E. Cohen, Das Meteoreisen von N’Goureyma unweit Djenne, Provinz 
Macina, Sudan. Mitteil. aus dem naturwiss. Ver. fur Neu-Vorpommern u. Rtigen 
1901. XXXIII. 145—159. 
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Stauchungen und Verkrummungen der Neumann’schen Linien, 
sovvie die Vervverfungen und Aderbildungen hervorgerufen 
wurden. 

Die mechanischen Veranderungen konnen keinesfalls auf 
ktinstlichem Wege erzeugt worden sein, da unsere Hilfsmittel 
viel zu grob sind, um bei der notwendig gewesenen enormen 
Arbeitsleistung so zarte Verschiebungen hervorzubringen, vvie 
sie insbesondere bei den Stauchungen notwendig vvaren. 

Da aber in der Nahe der Vervverfungen und Adern ganz 
ahnliche Strukturanderungen auftreten, wie bei den anscheinend 
thermisch veranderten Partien, kommen wir zu dem Schlusse. 
daft wahrscheinlich auch die thermischen Prozesse nicht kiinst- 
lichen, terrestrischen Ursprunges, sondern gemeinsamer kos- 
mischer Natur mit den mechanischen sind, dab also eine 
schrittweise Umwandlung eines hexaedrischen Eisen durch 
Erhitzung und Pressung gegen ein dichtes Eisen hin statt- 
gefunden habe. 

Schlieblich mag darauf hingewiesen werden, dab Primitiva, 
welches oben mehrfach zum Vergleich herangezogen wurde, 
nicht nur strukturell und beztiglich der Ausbildung der 
Schreibersite mancherlei Ahnlichkeit mit De Sotoville (ins¬ 
besondere mit dem Blocke VI) zeigt, sondern auch nahezu den 
gleichen ungewohnlich niedrigen Gehalt an Ni-f-Co besitzt. 
Zum Vergleiche folgen: 


Gesamtzusammensetzung von 



De Sotoville (Mittel) 

Primitiva 

Fe 

95*19 

94-72 

Ni 

4-16 

4-72 

Co 

0-61 

0-71 

Cr 

0-01 

0-00 

Cu 

0*04 

Spur 

C 

0-08 

0-03 

P 

0-24 

0-18 

S 

0-03 

0-02 

Cl 

o-oo 

0-00 


100-36 


100-38 




Meteoreisen von De Sotoville. 
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Mineralogische Zusammensetzung von 



De Sotoville (Mittel) 

Primitiva 

Nickeleisen 

98*37 

98-77 

Phosphornickeleisen 

1 * 55 

1-17 

Schvvefeleisen 

0-08 

0-06 


100-00 

100-00 


Es vviirde sich wohl lohnen, an groheren Schnittflachen 
zu priifen, ob sich nicht etwa auch im Primitivaeisen noch 
Spuren Neumann’scher Linien entdecken lassen. 





